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Process for producing plastic products having an up-graded surface. 



Patent Number: 
Publication date: 
Inventor(s): 
Applicant(s):: 
Requested Patent: 



E POO 10555 
1980-05-14 
HEIMANN OSCAR 

HEIMANN OSCAR (CH); BRANDENBERGER HANSRUEDY (CH) 

l~ EP0010555 
Application Number: EP19780101812 19781221 
Priority Number(s): CH19780010144 19780930 
IPC Classification: C08L67/06 ; C08J3/20 ; B44C3/04 
EC Classification: B44C3/04B . B44F9/04 . C08J3/20 . C08K5/20 
Equivalents: IL55710 



Abstract 



A process for producing an upgraded plastic surface by means of a liquid, polymerisable polyester resin 
mixture in which the surface tension of the liquid polyester and that of the unsaturated, organic solvent are 
increased, compared with those of the substances to be added, by adding a crosslinking agent, to such an 
extent that rapid lowering thereof is facilitated in the still-liquid mixture. 



Data supplied from the esp@cenet database - 12 



> 
Q_ 

O 

o 

111 
—I 
CD 



C/) 
UJ 
CD 



. ./abstract?C Y=ep&LG=en&PNP=EP00 1 05 55&PN=EP00 1 0555&CURDRAW=0&DB=EPE 1 2/04/2000 



Europaisches Patentamt 
European Patent Office 
Office europgen des brevets 



© Veroffentlichungsnummer: 



0 010 555 

A1 



EUROPAISCHE patentanmeldung 



© Anmeldenummer: 78101812.2 
@ Anmeldetag: 21.12.78 



© mt. ci a C 08 L 67/06, C 08 J 3/20, 
B 44 C 3/04 



® Prioritat: 30.09.78 CH 10144/78 



Veroffentlichungstag der Anmeldung: 14.05.80 
Patentblatt 80/10 



@ Benannte Vertragsstaaten: DE FR GB 



© Anmelder: Heimann, Oscar, Sonnrisa, CH-6052 
Herglswll (CH) 

Anmelder: Brandenberger, Hansruedy, 
Stotzenackerweg 5, CH-6343 Risen (CH) 



© Erfinder: Heimann, Oscar, Sonnrisa, CH-6052 
Herglswll (CH) 

Erfinder: Brandenberger, Hansruedy, 
Stotzenackerweg 5, CH-6343 Risch (CH) 



© Vertreter: Utiger, Heinrich, Prof. Dr. phil., Oavid 
Hessweg 16 Postfach 145, CH-8060 Zurich (CH) 



@ Verfahren zur Hersteliung einer veredelten Kunststoffoberflache. 

© Verfahren zur Hersteliung einer veredelten Kunststoff- 
oberflache vermittelst eines flussigen. polymerisierbaren 
Polyesterharzgemisches, wobei die Oberflachenspannung 
des flussigen Polyesters sowie dtejenige des ungesattig- 
ten, organischen Losungsmit+^is durch Zusatz eines Netz- 
mittels sich gegenuber derjenigen der zuzusetzenden Stoffe 
derart erhoht, daB ein rasches Sinken derselben im noch 
flussigen Gemisch ermoglicht wird. 



in 

10 

in 
o 

o 



0, 

u 



ACTORUM AG 



0010555 



- 1 - 

Verfahren zur Herstellung einer veredelten 
Kunststof f oberf lache . 

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstellung ei- 
ner veredelten Kunststof f oberf lache vermittelst eines 
fliissigen, polymerisierbaren Polyesterharzgemisches , bes- 
tehend aus Polyester, Harter, Beschleuniger, sowie den die 
Oberf lachenveredelung betreffenden Zusatzen* 

Es ist bekannt, Turf iil lung en, Tischplatten, Stuhllehnen, 
Bilderrahmen und dergleichen durch Giessen eines polymeri- 
sierbaren Kunststof fes in eine entsprechende Giessform 
herzustellen. 

Damit der an sich mehr oder weniger transparente Kunst- 
stoff das Aussehen eines metallisierten, versteinerten 
Oder holzartigen Werkstoffes bekommt, setzt man der Giess- 
masse Metallpulver , Holzmehl oder Pigmente zu. Der Nach- 
teil dieses Verfahrens ist darin zu erblicken, dass die 
Zusatze, die einen bestimmten Oberf lacheneffekt erzielen 
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sollen, infolge ihrer kleinen Sinkgeschwindigkeit nicht 
an der Oberflache der Seite erscheinen, die der Giessform 
benachbart ist. 

5 Es hat sich herausgestellt , dass veredelnde Zusatze wie 
Bronzepulver, Aluminiumpulver, Zinnpulver, sowie Holzmehl 
usw. eine viel kleinere Oberf lachenspannung aufveisen, als 
das zur Polymerisation gelangende Kunststoff gemisch, sodass 
aus diesen ^riinden ein Sinken der Zus&tze nur sehr langsam 
10 vor sich geht. Der gleichzeitig einsetzende Polymerisations- 
vorgang verhindert in der Folge ein weiteres Absinken der 
zugesetzten Partikelchen, was sehr zum Nachteil des End- 
produktes ausfallt. 

15 Ueberraschenderweise hat es sich gezeigt, dass, wenn man 
die Oberf lachenspannung eines fliissigen, polymerisierbaren 
Polyesterharzgemisches durch Zusatz eines Gemisches, 
bestehend aus einem organischen, ungesattigten Lbsungsmittel 
und einem organischen Netzmittel, bestehend aus einem Fett- 

20 saurealkoholamid, vermischt, sich derart vergrbssert, dass 
die zugesetzten Stoffe wie Metallpulver, Holzmehl und der- 
gleichen, in der Lbsung rascher sinken, als unter normalen 
Umstanden. In diesem Falle verarmt die Oberflache des Poly- 
esterharzgemisches wahrend des Polymerisationsvorganges an 

25 den zugesetzten, veredelnden Stoffen derart, dass die, die 
Oberf lacheneff ekte erzielenden Zusatze an der Stirnseite 
des-Hunststof f es im gewtthschten Masrfe zuf G%ltung kornmt. 
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Als Fettsaurealkoholamide haben sich die Fettsauren der 
mono- und/oder Dieaethanolaraide der Stearinsaure, der 
Laurinsaure und der Oleinsaure als besonders wirksam er- 
wiesen. 

5 

Der vorliegenden Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, 
ein Verfahren zur Herstellung einer veredelten Kunststoff- 
oberflache zu schaffen, welche die genannten Nachteile 
verraeidet. 

10 

Zum besseren Verstandnis des Verfahrens wird dasselbe 
anhand eines Ausf uhrungsbeispiels nachstehend beschrie- 
ben. 

1 5 Ausf uhrungsbeispiel 

Es soil eine Turfiillung mittelst eines polymerisierbaren 
Polyesterharzgemisches hergestellt werden, deren Ober- 
flache eine Schief erstruktur aufweist und wobei das 
20 Schief ermaterial auch vorgetauscht wird. 

Durch Abguss einer Schief erstruktur mit Silikonkautschuk 
wird eine Giessform hergestellt. 

2 5 Als ungesattigtes Losungsmittel nehme man 100 g Styrol 
und versetze dieses mit 20 g Lauryldiaethylalkoholamid 
und fiige dieser Ldsung 2000 g Zinnpulver bei, wobei man 
das Ganze gut durchmischt. Hierauf nehme man 1000 g eines 
flussigen, polymerisierbaren Polyesterharzes, versetze 

30 dasselbe mit 100 g eines Kobaltaktivators und gebe die- 
ser Lbsung die vorbereitete Styrolmischung zu, wobei das 
Ganze unter ttichtigem Ruhren mit 160 g eines Harters in 
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Form von Methylaethylketonsuperoxid und giesse die ganze 
Masse in die vorbereitete Giessform. 

Nach wenigen Minuten hat die Masse die notige Harte er- 
reicht. Die freie Ruckflache des ^unstharzes kann mit ei- 
5 nem beliebigen Material Uberdeckt werden, derart, dass 
sich eine feste Verbindung zwischen dem Kunstharz und 
dem uberdeckenden Material ergibt # Das Ganze wird an- 
schliessend aus der Giessform genommen und wahrend eines 
Tages gelagert. 

10 

Die auf diese Art und Weise hergestellte Tiirflillung macht 
den Eindruck einer Schief erplattenf Ullung. Sie ist einer 
solchen zumindest ausserlich ahnlich. 

Auif diese Art und Veise oberf lSLchenveredelte Kunststoffe 
15 eignen sich als Elemente fur den Innenausbau 9 vie auch 
fiir wetterfeste Aussenverkleidungen. Das erf indungsge- 
masse Verfahren bedeutet eine Bereicherung des Sektors 
der Oberf lachenveredelung ganz allgemein. 
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Patentanspriiche : 

l.Verfahren zur Herstellung einer veredelten Kunststof f ober- 
flache vermittelst eines fliissigen, polymerisierbaren 
Polyesterharzgemisches, bestehend aus Polyester, Harter, 
Beschleuniger, sowie den, die Oberf lachenveredelung be- 
5 wirkenden Zusatzen, 

dadurch gekennzeichnet, 

dass die Oberf lachenspannung des fliissigen Polyesters, 
sowie diejenige des ungesattigten, organischen Ldsungs- 
mittels, durch Zusatz eines Netzmittels in der Grdssen- 

10 • ordnung von 0,5 - 2,0 % sich gegeniiber derjenigen der 

zuzusetzenden Stoffe derart erhbht, dass ein rasches Sin- 
ken derselben im noch fliissigen Gemischt ermoglicht wird, 
wobei die Stirnseite der Kunststof f oberf lache an Partikel- 
chen angereichert wird und dass die entgegengesetzte 

1 5 Oberf lache an ihnen jedoch verarmt. 

2 # Verfahren zur Herstellung einer veredelten Kunststof f- 
oberf lache nach Patehtanspruch 1, 
dadurch gekennzeichnet , 
^° dass als Netzmittel ein Fettsaurealkoholamid aus der 

Reihe der Fett-, Stearin-, Lautin- und Oleinsaure ver- 
wendet wird. 

3 # Produkt, hergestellt gemass dem Verfahren nach Patent- 
25 anspruch 1 und 2 # 
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